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La presente invention concerne des textiles enduits imprimes dans 
lesquels la couche d'enduction est a base de polyolefine ainsi qu'un procede 
pour leur preparation. 

Les tissus enduits imprimes disponibles actuellement, par exemple pour 
5 la realisation de nappes ou autres articles du domaine de Tart de la table, 
presentent generalement une couche d'enduction PVC (polychlorure de vinyle) 
et/ou de polymeres halogenes en particulier de polymeres fluores. 

Ces tissus enduits ne sont neanmoins pas tres souples et presentent une 
resistance au vieillissement insuffisante en devenant raides et cassants mais 
10 aussi collants au toucher, lis ont notamment une tres mauvaise resistance aux 
intemperies et aux rayons ultra-violets. 

Par ailleurs, ces tissus resistent mal aux taches alimentaires qui restent 
de plus en plus marquees au fil du temps et deviennent de plus en plus 
difficiles a retirer. Parallelement, ils peuvent perdre leurs couleurs ou leurs 
15 motifs d'impression, notamment au fur et a mesure des nettoyages ou sous 
I'effet de la lumiere, ou encore donner lieu a un jaunissement. 

En outre, ces tissus enduits ne sont generalement pas recyclables du fait 
de la presence en particulier de composants halogenes. 

L'objectif de la presente invention est de fournir des textiles enduits 
20 pouvant presenter des motifs ou decors imprimes, utilisables notamment dans 
le domaine de Tart de la table, et ne presentant pas les inconvenients 
mentionnes ci-dessus. 

Un autre objectif de I'invention est de fournir des textiles enduits 
particulierement souples et conservant leur souplesse lors de leur utilisation ou 
25 de leur stockage, ainsi que lors de leurs nettoyages successifs. 

Un autre objectif de Tinvention est encore de fournir un textile enduit 
presentant des caracteristiques « d'imprimabilite » satisfaisantes permettant en 
particulier T impression de motifs ou decors places resistant au vieillissement en 
particulier dans le temps, vis-a-vis des rayons lumineux, des nettoyages, de la 
30 chaleur, etc... 

Un autre objectif de I'invention est aussi de fournir un procede pour la 
production de tels textiles enduits imprimes qui soit simple et peu couteux. 
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A cette fin, I'invention a pour objet un textile enduit a motifs imprimes, 
caracterise en ce qu'il comprencl une sous-couche textile formant support 
associee a une couche d'enduction formee d'un film a base d'un composant 
polyolefinique et d'un 6lastomere, ladite couche d'enduction presentant des 
5 motifs imprimes sur sa surface non liee a la sous-couche textile. 

L' invention fournit egalement un procede pour la preparation du textile 
enduit imprime ci-dessus, caracterise en ce que 

- on prend une sous-couche textile formant support, 

- on depose sur ladite couche support, une couche d'enduction a base 
10 d'un composant polyolefinique et d'un elastomere, 

- on realise un traitement de surface sur la couche d'enduction, 

- on imprime des motifs ou decors, et 

- on depose eventuellement un vernis de protection. 

Le textile enduit imprime selon I'invention est decrit plus en detail ci- 
15 apres. 

Selon I'invention, par « imprime » on entend I'appiication de motifs ou 
decors a la surface de la couche d'enduction du textile enduit, de maniere 
discontinue et variee, generalement a I'aide d'encres de type acrylique et/ou 
polyurethane modifie, par opposition a une coloration homogene dans la 
20 masse conduisant a des materiaux colores de fagon relativement uniforrne. 

Les inventeurs ont decouvert de maniere tout a fait surprenante qu'en 
appliquant une enduction a base de composants polyolefiniques et 
d'elastomere polyolefinique sur un textile, on pouvait alors realiser I'impression 
de motifs par heliogravure. 
25 Par « composant polyolefinique », on designe conformement a I'invention 

un ou un melange de polymere(s) ou copolymere(s) olefinique(s), en particulier 
des polymeres ou copolymeres thermoplastiques olefiniques (TPO) comme par 
exemple le polyethylene, le polypropylene, leurs melanges ou copolymeres. 

Selon T invention, le composant polyolefinique presente une durete shore 
30 A allant de 30 a 50, de preference 40 shore A. 

La couche d'enduction comprend egalement un composant de type 
elastomere polyolefinique de preference de type EPDM (monomere ethylene- 
propylene-diene). 



La couche d'enduction comprend typiquement 15 a 25 parties en poids 
(par rapport au poids total de la composition) de composant polyolefinique et 
65 a 80 parties en poids d'elastomere de type EPDM (par rapport au poids 
total de la composition). 

Cette couche d'enduction peut par ailleurs contenir divers additifs 
notamment pour ameliorer / modifier les proprietes mecaniques du textile 
enduit imprime final, sa resistance aux U.V., etc. tels que des plastifiants, agent 
de protection vis-a-vis des U.V. ... 

La composition de la couche d'enduction est typiquement telle 
qu'indiquee ci-dessous : 

- Composant polyolefinique 

- Elastomere de type EPDM 

- Huile de paraffine 



15 a 25 parties en poids 
65 a 80 parties en poids 
0 a15 parties en poids 



- Polyethylene basse densite - metallocene 10 a 30 parties en poids 

par rapport a A 

- Polypropylene homopolymere 5 a 8 parties en poids 

par rapport a A 

- Protection U.V., chaleur 0,4 a 0,6 parties en poids 

par rapport a A 

La couche textile formant support peut comprendre ou etre constitute 
d'un tissu, d'un non-tisse ou d'une maille, le tissu et le non-tisse etant preferes. 
II peut s'agir indifferemment de textile naturel, artificiel ou synthetique. 

Selon un autre mode de realisation de r invention, le support textile peut 
etre double d'une sous-couche en mousse caoutchouc sur sa face opposee a 
celle portant I'enduction. 

La composition de la couche d'enduction selon ('invention permet son 
application sur le support textile par calandrage ou extrusion. L'enduction est 
ainsi realisee au moment de cette etape. 

Pour permettre I' impression de motifs sur le textile enduit precite, on 
realise de preference un traitement de surface afin de faciliter Taccrochage et 
('adherence des impressions ulterieures sur la surface de la couche 
d'enduction qui n'est pas liee au support textile. 
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A cet effet, on peut realiser un traitement electrique pour rendre polaire la 
surface d'impression de la couche d'enduction, a savoir la surface de la 
couche d'enduction qui n'est pas liee au textile. 

On peut egalement realiser un traitement chimique par depot d'un 
5 primaire d'impression. Celui-ci est du type couramment utilise prealablement a 
la mise en oeuvre de la technique d'heliogravure. II s'agit generalement d'un 
vernis a base de polyolefines chlorees. 

Selon les cas, on realise Tun ou I'autre de ces traitements ou on les met 
en oeuvre successivement. 
10 Ensuite, on realise I' impression proprement dite des motifs souhaites, par 

heliogravure, sur la surface ainsi preparee. 

La technique d'heliogravure est mise en oeuvre de maniere classique, 
generalement avec des encres de type acryliques et/ou polyurethanes 
eventuellement modifies. 
15 Le textile enduit imprime resultant peut ensuite etre protege par un verni, 

notamment de type acrylique. Selon I'effet desire, le vernis de protection peut 
etre incolore ou colore mais translucide pour laisser apparaTtre le ou les 
motif(s) imprime(s). 

Le textile enduit imprime selon ('invention presente notamment une 
20 grande souplesse ainsi qu'une bonne resistance au vieillissernent, aux 
intemperies, au rayonnement ultra-violet ainsi qu'aux taches alimentaires. 

Des additifs « anti-taches » de type connu peuvent etre introduits par 
exemple dans le vernis final de protection pour augmenter le pouvoir anti- 
taches du textile enduit, par exemple vis-a-vis des taches alimentaires. 
25 Les motifs desires peuvent etre imprimes avec le materiel classiquement 

utilise dans Timpression par heliogravure. 

Les impressions appliquees presentent une bonne adherence au support 
et une bonne resistance au vieillissernent, notamment lors d'intemperies, des 
lavages ... 

30 On n'observe pas de toucher collant a mesure de son utilisation. 

Par ailleurs, le textile enduit imprime selon r invention est impermeable 
aux liquides. 
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De plus, la composition de la couche d'enduction ne mettant pas en jeu 
de composes halogenes, ceci ouvre la possibility de recyclage du textile 
enduit. 

L' invention concerne egalement des articles contenant un textile enduit 
5 imprime tel que precite. Elle s'applique plus particulierernent a la fabrication:de 
nappes enduites imprimees ou autres articles destines a Tart de la table ou 
encore a des articles destines a la decoration d'interieur, en particuiier le textile 
mural. 

L'invention va maintenant etre illustree a I'aide d'un exemple qui ne doit 
10 pas etre considere comme limitatif. 

EXEMPLE 

Les differentes phases de production d'une nappe enduite imprimee sont 
les suivantes : 

15 1) Utilisation d'un tissu coton ecru emerise de poids 90/m 2 pour la couche 

support. 

2) Calandrage sur le support d'un film TPO d'epaisseur 13/100 de 
millimetre. Temperature de calandrage : 160°C. 

Composition d'enduction utilisee : 
20 -Polyolefine thermoplastique de durete 40 shore A 70 parties en poids 

- Polyolefine elastomerique 25 parties en poids" 

- Polypropylene homopolymere 5 parties en poids 

- Antioxydant type phosphate 0,2 parties en poids 

- Absorbeur UV 0,1 parties en poids 
25 - Stabilisant UV type Hals 0,1 parties en poids 

3) Traitement electrique Corona en ligne de la calandre en vue d'obtenir 
une tension superficielle superieure a 52 dynes /crn. 

Depot de 20 g/m 2 humide d'une solution a 5% de polypropylene chlore 
par heliogravure (primaire d'impression). 
30 4) Impression par heliogravure d'un decor de 1 a 6 couleurs avec une 

encre de type acrylique. 



5) Vemissage par heliogravure a 1'aide d'un vernis de type acrylique 
contenant des additifs pour le rendre anti-tache. Depot de 20 g/m 2 d'une 
solution a 15% d'extrait sec. Sechage a 80°C. 

6) Grainage de Tensemble a une temperature de 130°C et une pression 
de 20 bars. 
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REVENDICATIONS 

1. Textile enduit a motifs imprimes, caracterise en ce qu'il comprend une 
sous-couche textile formant support associee a une couche d'enduction 
formee d'un film a base d'un composant polyolefinique et d'un elastomere de 

5 type EPDM, ladite couche d'enduction presentant des motifs imprimes sur sa 
surface non liee a la sous-couche textile. 

2. Textile enduit a motifs imprimes selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le composant polyolefinique presente une durete shore A comprise 
entre 30 et 50, de preference de 40 shore A. 

10 3. Textile enduit a motifs imprimes selon Tune quelconque des 

revendications 1 et 2, caracterise en ce que le composant polyolefinique est 
constitue de polymeres ou copolymeres de type TPO choisis notamment parmi 
le polyethylene, le polypropylene, leurs melanges ou copolymeres. 

4. Textile enduit a motifs imprimes selon Tune quelconque des 
15 revendications 1 a 3, caracterise en ce que la teneur en composant 

polyolefinique est comprise entre 15 et 25 parties en poids par rapport au poids 
total de la composition. 

5. Textile enduit a motifs imprimes selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que la teneur en elastomere est 

20 comprise entre 65 et 80 parties en poids. 

6. Textile enduit a motifs imprimes selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce que la composition de la couche 
d'enduction est la suivante : 



- Composant polyolefinique 

- Elastomere 

- Huile de paraffine 



15-25 parties en poids 
65-80 parties en poids 
0-15 parties en poids 



Polyethylene tres basse densite - 1 0-30 parties par rapport a A 
metallocene 

Polypropylene homo polymere 5-8 parties par rapport a A 

Protection UV, chaleur 0,4-0,6 parties par rapport a A 
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7. Textile enduit a motifs imprimes selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce que le textile enduit presente en outre 
un primaire d'impression depose sur la couche d'enduction. 

8. Textile enduit a motifs imprimes selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il est muni d'un vernis de protection 
applique sur la couche d'enduction imprimee. 

9. Textile enduit a motifs imprimes selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 8, caracterise en ce que la sous-couche formant support 
textile comprend ou consiste en un tissu, un non-tisse ou une matlle, de 
preference un tissu ou un non-tisse. 

10 Textile enduit a motifs imprimes selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 9, caracterise en ce qu'il est muni d'une sous-couche en 
mousse caoutchouc associee au textile support sur sa face opposee a celle 
portant I'enduction. 

11. Precede pour la preparation d'un textile enduit a motifs imprimes tel 
que defini selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
que 

- on prend une sous-couche textile formant support, 

- on depose sur ladite couche support, une couche d'enduction a base 
d'un composant polyolefinique et d'un elastomere, 

- on realise un traitement de surface sur la couche d'enduction, 

- on imprirne le ou les motif(s) ou decor(s), et 

- on depose eventuellement un vernis de protection. 

12. Precede selon la revendication 11, caracterise en ce que la couche 
d'enduction est telle que definie selon I'une quelconque des revendications 2 a 
6. 

13. Precede selon I'une quelconque des revendications 11 et 12, 
caracterise en ce que le support textile est de type tissu, non-tisse ou maille, 
de preference tissu ou non-tisse. 

14. Precede selon I'une quelconque des revendications 11 a 13, 
caracterise en ce que le support textile est muni d'une sous-couche en mousse 
caoutchouc sur sa face opposee a celle sur laquelle est appliquee I'enduction. 
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15. Procede selon Tune quelconque des revendications 11 a 14, 
caracterise en ce que la couche d'enduction est appliquee sur le support textile 
par calandrage. 

16. Procede selon Tune quelconque des revendications 11 a 15 
5 caracterise en ce que la couche d'enduction est appliquee sur le support textile 

par extrusion. 

17. Procede selon Tune quelconque des revendications 11 a 15, 
caracterise en ce que le traitement de surface comprend un traitement 
electrique et/ou un depot chirnique d'un primaire d' impression. 

10 18. Procede selon Tune quelconque des revendications 11 a 17, 

caracterise en ce que Timpression des motifs et/ou decors est realisee par 
heliogravure. 

19. Articles comprenant un textile enduit a motifs imprimes selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 18. 
15 20. Articles selon la revendications 19, consistant en des nappes 

imprimees. 

21. Articles selon la revendication 19, consistant en des textiles muraux 
imprimes. 



/ 



/ 
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